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La presente invention est relative & ia 
fabrication (Tun iiant hydrauiique pour con- 
structions au-dessus et au-dessous du sol, 
liant qui, en raison de sa haute resistance 
initiate a la traction, convient particuliere- 
ment pour retablissement de constructions 
monohthes en mortier et en beton, pouvant 
etre soumisee k des trepidations, telles en 
particulier que des revetements de routes. 

On sait que Ton peut fabriquer et am£- 
iiorer les mortiers hydrauliques en ajoutant 
a des chaux ou des ciments, ou en broyant 
avec eux, des additions latentes au point de 
vue hydrauiique telles que le trass, les ma- 
tures siliceuses, la poudre de verre, la terre 
de santorine, le laitier de haut fourneau, 
i argile cuite, etc. La fabrication et Tam6- 
iioration des iiants hydrauliques par les 
additions indiqu£es ci-dessus ne satisfont 
90 pas a toutes les conditions. 

On sait, en outre, que les matieres d'addi- 
tions latentes au point de vue hydrauiique 
ont toujours une teneur tres eievee en acide 
silicique (facteur hydrauiique) qui ies rend 
9 5 capables de transformer la chaux a£rienne 
en chaux hydrauiique ou de rendre egale- 
ment hydrauiique 1'hydrate de chaux qui 
dcvient libre lors de la prise du ciment et qui 
diminuo la resistance. La caracteristique de 
la presente invention consiste en ce que ie 
produit residue! de la fabrication d'alumine 



et d'aluminium considere comme non utili- 
sable, tel que la natrolite rouge ou blanche, 
est utiiisd pour fabriquer un liant hydrau- 
iique d'un genre particulier. Comme utili- 35 
sation de ce produit, on peut envisager la 
fabrication de mortiers et de betons pour 
constructions au-dessus et au-dessous du sol 
Quoique ia natrolite ait une teneur relative- 
ment faible en acide silicique (facteur hy- &o 
drauiique) on a. constate, par opposition aux 
schlamms rouges qui sont un produit resi- 
duel de la mime industrie, que du fait de la 
teneur eievee en autres matieres (oxyde 
d'aluminium et oxyde de fer) il se produit ft 5 
une reaction extremement vive entre les 
deux constituants : chaux et natrolite 
aqueuse, produite artaneiellement, reaction 
qui repose sur le fait que la chaux contenue 
dans le silicate d'alumine alcalin aqueux 5o 
produit artificieilement (natrolite) conduit 
a une combinaison intime de la meme facon 
que la chaux dans la substance a base de 
trass, a forte teneur en acide silicique. En 
outre, la teneur en soude semble influencer 55 
favorablement Toperation de liaison et de 
prise car la poudre d'argile brulee contenant 
du fer, qui a egalement une teneur eievee en 
oxydes d'aluminium et de fer (facteurs 
hydrauliques) ne possede pas de propriety 60 
latente au point de vue hydrauiique. Grace 
a un melange intime avec le produit a base 
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de natrolite a utitfser conformeinent a rin- 
• ven'ion, on peut donner aux chaux ae- 
ricnxies des proprietes hydrauliques excel- 
ientes et aux chaux hj'drauliques une resLs- 
5 tance initiate <§lev£e et une resistance a la 
traction tout particulterement elev<§e, ce qui 
n'etait pas possible jiisqirici. 

En outre de la resistance initiaie eievee 
du liant selon invention, cette demise a 
i o une propriety tout particulierement impor- 
tante qui consiste en un rapport tres favo- 
rable des resistances a la traction et a la 
compression. Dans le cas des liants habi- 
tuels, ce rapport est de 1 :10 jusqua 1 ;20, 
* tandis quavec le nouveau liant qui peut 
etre obtenu en ajoutant de la natrolite par 
broyage, on obtient un rapport entre la 
resistance k la traction et la resistance 

a la compression qui atteint 1 : 4 jusqu'a 
so l : 5. 

Ces rapports des valeurs de la resistance 
montrent a l'honime du metier que des 
mortiers et des batons obtenus de cette 
^ fa?on presentent une tendance au retrait 

ao extraordinairement faible, ce qui, pour 
beaucoup duplications du mortier, par 
exempie la construction des routes, a et£ 
cherche depuis longtemps. 

De meme, on voit d'apres ce rapport 

oo extraordinairement favorable entre la trac- 
tion *t la compression, que ces mortiers font 
prise sous forme de gel, de sorte qu'ils res- 
tont insensibles aux trepidations ou autres 
perturbations pendant 1'opSration de prise, 

J a tandis que les mortiers uniquement a \L 
chaux et au ciment et le beton font prise de 
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Exempie lb. — Chaux de ciment de la 
jo "Burania » avec addition de natrolite. 

84 parties en poids de chaux de ciment 
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fa$on cristalline, et de ce fait, se deteriorent 
sous Paction des trepidations qui les rendent 
ineiastiques et cassants. 

La composition de la natrolite donne la ho 
valeur mojenne de la substance s£che : 
Perte au feu, 10,0%; 
SiO* 27,0%; 

KO* 0 ? S%; 

Fe^ 3 , 10,0%; 
A1203, 29,5%; 
CaO, 3,o%; 
Na^O, 17,0%; 
SO*Xa 2 , 2,5%. 

L'invention est d'ime importance econo- 
inique considerable du fait que Ton peut 
f abriquer, en partant du residu natrolite de 
la fabrication de ralumine, un liant hvdrau- 
lique bon inareh<§, qui 4onne aux mortiers 
et aux betons une resistance initiaie <*levee, 55 
qui ne leur fait plus faire prise de fa^on cris- 
talline, mais en forme de gel, et qui leur 
donne un rapport extraordinairement favo- 
rable entre la resistance k la traction et la 
resistance k la compression, de sorte quil 6o 
n'y a plus tendance au retrait. 

Exemple 1. — De nombreux essais. 
qui ont ete faits par rinyenteur au labora- 
toire d'essais de mat<Sriaux de Nerrwied 
(Rhin) de Tlnstitut de recherches pour les 65 
materiaiix de constriction voicaniques. 
ont donne les resultats suivants : 

Exempie la.— De la chaux de ciment de 
la firme "Burania » sans addition, atteignit 
les resistances suivantes : proportion de 70 
melange 1 : 3 avec du sable normal de 
Ferienwald. 
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4- 15 parties en poids de natroIite+ 1 partie 
en poids de gypse. Proportion de melange 
1 : 3 avec du sable normal de Ferienwald. 
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Liant hydraulique characterise par le 
fait que Ton melange intimement de la 
natrolite, dechet considere jusqu'ici comme 
5 inutilisable, du residu de bauxite dc la fa- 
brication de I'alumine, avec des liants non 
hydraulique* on hydraulique* tois que des 
chaux on des ciments. 

Oe h'ant peufc encore etre caracterise 
i o par lea points sirivants, ensemble ou sepa- 
rement : 

1 ° La natrolite est m^langee intimement 
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avec un melange de liants non hydrau- 
liques (chaux aericnne) et hydraulic] ues ; 

2° La natrolite est melangee intimement 1 & 
avec differents liants hydrauliques tels que 
de la chaux hydraulique et le ciment ; 

3° La faculte d'hydratation est aug- 
mentee par addition d'un catalyseur tel 
que, par exemple, le gypse. 2 0 

Georg WIKLANIl. 

Par procure bit : 
J>n.iM»u.\, Slavs m* r el llmi. 
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